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dt-antansprUche 

(f\ Mischungen entnaltend 

M 97 bis >! ,99 Gew.-* , bezogen au£, die Su^e von 
1», rhern-oplastisoher Polyester aus arc 
r»chet pihydroxiverbindungen und ISO- und/ 

g ebenenfalls verzweigungsaatreln , wobei b«- 
Z MO!-* der Estergruppen durch Carbonatgrup 
pen ersetzt sein kBnnen, und 
„ 0.0, bis 3 bezogen auf die Sunune von 

' & und B, FlieBhllfsmittel, 

aadurch gekenaseicnnet, daB das 
Pentaerythrit-tetrasteara* ist. 

2 . Misonungen naeb Ansprueb 1. ^tT." 
daB sie 98 bis 99.9 Gew.-% A und 0,! bis 

B enthalten. 

3. Verfabren zur Hersreiiung der MisoHunge » - - 

hot, 1 - 2. dadurch gekennzeichnet , daB ma 
r^d B aur an'sicb beKannte Weise ^einander 
2Q mischt. 

4 Verwendung der Mischungen nach Ansprucnen 1 - 2 
zur Herstellung von Formkorpern. 
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?SS?r^Sn und Listen w/U-c 

20. lug. 1980 

jester. « ™~ ^ enth3 L„. 
der Schmelze Pentaerythrit tetra 

10 Gberall dort emgesetzt, 

iceit und Zahigkeit erwtinscht sind. 

« d ie — -^ 1 ^- B ^ t ^T" 

— " ^^:r™^e it de, 

ist man daran xnteressxert , ^ 
mit ABS-Harzen (JP-OS n/^ 
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P^yethylefchydroxibenzoat <dP OS 75/ m 
p olyt ettafluorethylen (OP-OS 75/54 ^ Mes!!ure 
aus Ethyleaglykol, Terephthal una P * 

e stem (3P-0S «/»«^' allerd ings nieht nur die 

- Wsen r^f^T^J, ale ^chanisehen Eigensehaften 

sondem auch die Transparenz verlorengrng. 



— «urde - scon ^^Jt^- 
fahigkelt aromtiseher Polyester durch zusatz *°J 

Lde^letularer HiirsaitteX - ^ 
*, f TP-OS 74/34 546), Diphenylsulf oxid (JF us> 
^:f: 3, "sfer axo^i^er Phoap.ons.uren COP-OS 
4/37 45 und Ester aro.oatischer carbonsauren <JP-OS 
«/« 46 Wegen des hohen D an*xdrueks dieser Verbxn- 

mittel rechnen. 

„ .. p jp_os 7 4/i29 747 werden Ester oder Partialester 
GemaB JP-OS /%/ \*» _ Mon ocarbonsauren und 

gesattigter aliphatischer *12^^ 
gesattigter ^^^0 ^ fUr 
25 z.B. EtfcylenglyK * ir haben nun gefunden, 
aromatische Polyester e ^ eset ^' er - 
daB diese Entf ormungsmittel auch die FlieBtan g 



15 



20 
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eintraohtigt als andere Ester. 

5 ^enstana der Brf indung sind Miscbungen, extend 

07 99 99, vorzugsweise 98 bis 99,9, Gew.-%, be- 

A) 97 bis 99,99, vot y the rmoplastischer 
„ a ,if die Summe von A und B, tnermuf 
zo gen auf die Su Dihydr oxiverbindungen 

Polyester aus ar0matiSC ^ s ^ re , Kette nabbrecbern 

setzt sein konnen, und 

auf die Summe von A. und B, Flxeun 

• ■ , aftaas FlieBhilfsmittel Penta- 

15 dadurch gekennzeichnet, daB das 
erythrit-tetrastearat ist. 

. weite rer Cegenstand der 

von thermopiastiscben «-ta- « b „ e 
gekennzeichnet, daB man A und B auf an 
20 weise miteinander mischt. 

„ 1st die Verwendung 

dieser Mischungen zur Hersteixung 



t.^ a 20 361. 



303U9T 



besitzen in der Regel re- 
Die aromatischen Polyester a • vorzugsw ei- 
lative L6 sungsvislcosit a ten von 1. Mbl ; _ 

se von 1.2 Ms 1'*^'-^!^ bei 25-0. 
0f 5 g Substanz in 100 ml CH 2 C1 2 i. 

< * nole far die Herstellung der aromatischen 
, Bevorzugte Diphenole fur 

Polyester sind Verbindungen der Forme 



HO - Z - OH (I) 



lT , oder mehrkernigen aroma- 

tischen Rest mit 6 ^ ^-iyekt an je em 

■ tlscnei beiden OH-Gruppen direKt an 

^ verbi " n " r . 

•OO* 1111 



Forme 1 



15 in der 

• o« Alkvlen- Oder Alkyliden- 

-S-, -S0 2 -. odar -C- fcedeute*. 
20 SOMie Ln - — — — 

Z.B. 

Hydrochinon , 
Resorcin, • 
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Dihydroxidiphenyle , 
Bis- (hydroxiphenyl) -alkane , 
Bis- (hydroxiphenyl) -cycloalkane , 
Bis- (hydroxiphenyl) -sulfide , 
B is- (hydroxiphenyl ) -ether , 
Bis-'(hydroxi P heny 1 ) -ketone , 
Bis- (hydroxiphenyl) -sulfoxide, 

„, - B ;^X— OX - 1.1- 

<=„^ flip aromatischen Polyester, de- 
Als Kettenabbrecher fur die aroma n 
r«n PlieBfahigkeit erf indungsgemaB verbesse • 
ren Fiiem*" y . Aikvlphenole rtiit C., 

kann , warden ^-^""^.^/^^yaroxiaipheiyl, 
c ^ylgruppe,. ™ nlMt * ^ s ^Jen phenolize* 

Verbindungen und Chloride - A ikylgru PP en und 

dichloride) verwendet. 
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-itt«l far die aromatischen Polyester, 
Als Verzweigungsmittel Mr verbe ssert werden 

. der en PlieBfMhigKeit ^^f^Z^^^ 

— r h ™r^d\ 8 :::wer ti ge 

Carbonsaurechlor de Oder 3 ^ einge _ 

5 ir^i^* >- - eingesetzte 

Diphenole, verwenden- 

enthalten . 
V erf a ta an ,u, 

TerephthalsKtare, Kettenabbrechern und W 
aus Diphanolen, I=o- und/oder Tarepbtn 



20 



1965. 



Tr=ter- durch Carbonatgrup- 
Auch der teilweise Ersatz *J pol Sci . 

pen ist befcannt (G.S. KolesniKow et al J- Y 
USSR, Vol.9, 1967, 8. 1705 bis ™ ' 1,8 2 £ 
3 169 121, 3 409 704, DE-OS 2 714 544, 2 758 
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. p-^rbeitung des erf indungsgemaB zu verwendenden , 
im Ext ruder und erneute Granulierung . 

deren Losungen, zugesetzt werden. 

FlieBhilfsmittels auf Granulat und dessen u 
Verarbeitung .zu Formkorpern moglich. 

der Farbe nachteilig bemerkbar. 

■•a nHt-FlieBhilfsmittel ausgeriisteten 
Die erf indungsgemaB mit ^ lieBh ^ En tformungs- 
aromatischen Polyester Iconnen ' Glasfasern , 
Itfl. Weichmacher und FUllstoffe, wxe z.B 
daslcugeln, Asbest- und ^^^^^^en 
Kaolin, Gesteinsmehl und Pigmente enthalten. 

v, *n fltan Verfahren in SpritzgieBmaschi- • 
Sie iconnen nach J*^^^ zu H albzeug verar- 

nen zu Formk8rpern Oder in Extruaer 

beitet werden. 
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Beispiele 

In de n naebrolgenden Beispielen gelangt rolgender aro»a- 
tlscher Polyester sum Einsatz: 

S2iIssSgE ^ (Is o-/Terephtbalsaure 1 = 1 und Bisphenol-A, 

5 aus * Bisphenol-«. 4,14 sg xso- und 4,14 X, Tereph- 

thalsauredichlorld sowie 0,15 kg Phenol 

,. .^+4, = 1 ,258 (ubbelohde-Viskosimeter, 
relative Vlskos.tat ^ rel „ TO nO,5, 

Substanz in 100 nil 
Dichlormethan-Lasung , 
10 gemessen bei 25 °c) 

• KerbschlagzahigKeit a, - 20,2 M/." OTJ 53 453) 

« 3 6 g/10 Min. (DIN 53 735) 
15 Schmelzindex (MFI) 50 

Chlorbenzol-Restgohalt = ca - ppm 

In aen aromatisoben Polyester « ^rden in eine* Doppel- 
.allenextruder (SchnacKendnrchmesser 32 ™> 
310 "C die in Tabelle 1 angegebene Ester erngearbeitet 
20 Z aus den Gejnisehen fcdrper nach den Sprits- 

gieBverfahren hergestellt. 



Tabelle T : Ala FlieBhilf smittel verwendete Ester 
a) Pentaerythrit-tetrastearat, Schmelzpunkt 



76°C 
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b, Triglyoerid der Palmitin-, Stearin- und 

saure im . Molverhaitnis 1.1=0,1. Schmelapunlct 48 C. 

•Me Mengenverhaltnisse und die ennand der 
beeti^ten Eigenechaften der Foreseen sind in Tabel 
5 le 2 zusammengestellt. 

zur.Beurbeilung der rlieAxahigkeit varde der scbmels- 
index (MFI) herangezogen. 
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Vergleichs- 
beispiele 
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